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Pyridonazofarbstoffe 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Pyridonazofarbstoffe, deren Diazokomponeneten sich von der 
Dichior-, Trichlor-oder Cyanoanilinreihe Oder von Aminobenzoesaureesterderivaten ableiten. 

Aus der DE-A-2 951 403 sind Pyridonazofarbstoffe bekannt, die als Diazokomponente Anthra- 
niisaureester aufweisen. Die dort beschriebenen Farbstoffe zeigen jedoch Mangel in ihren 
s anwendungstechnischen Eigenschaften. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es nun, neue Pyridonazofarbstoffe bereitzusteilen, die vorteil- 
hafte farberische Eigneschaften besitzen. 

Es wurden Pyridonazofarbstoffe der Formel I 



TQr CH3 

0-N = N->^W-CN 



JL 1 m « 



HO 

(CH 2 ) -0-R 

75 n 

gefunden. in der 

n fur die Zahl 2 Oder 3, 

D fur 2,3-Dichlorphenyl, 3,4-Dichlorphenyl, 2.5-Dichiorphenyi, 2.4,5-Trichlorphenyl, 4-Cyanophenyl oder 
20 einen Rest der Formel 



COX 1 




in der X 1 O-CWUkyl Oder CrCio-Alkoxy, das gegebenenfalls durch ein Oder mehrere Sauerstoffatome 
unterbrochen ist, Y Wasserstoff, Chlor oder den Rest COX 2 , in dem X 2 die Bedeutung von Ci-Cio-Alkoxy, 
3Q das gegebenenfalls durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen ist, besitzt und Z Wasserstoff 
oder Chlor bedeuten und 
fur einen Rest der Formel 

. L-0-<7> . 
• tL-0J 2 -T, L-OH oder L-0-C0R 1 , 

wobei L gegebenenfalls verzweigtes Ci-Ca-Alkylen, T Ci-C4-Alkyl oder 

40 



45 und R 1 Wasserstoff oder CrCrAlkyl bedeuten und der Ring A jeweils durch Methyl oder Chlor substituiert 
sein kann, oder fur den Fall, daU D den Rest 

Y COX 1 
2 

bedeutet, auch fur Cyclohexyl stehen, mit der Maflgabe, dafl wenn D den Rest 



2 
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Y 



COX 1 




z 



bedeutet und wenn dabei Y und Z gleichzeitig Wasserstoff bedeuten, der Rest COX 1 nicht in ortho-Position 
zur Azobrucke steht. 

Alle in den obengenannten Resten auftretenden Aikylgnjppen konnen sowohl geradkettig als auch 
verzwigt sein. 

X 1 steht beispielsweise fur Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl Oder sec-Butyl. 

X 1 steht weiterhin, wie auch X 2 , beispielsweise fur Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, 
Isobutoxy, sec-Butoxy, tert-Butoxy, Pentlyloxy, Isopentyloxy, sec-Pentyloxy, tert-Pentyloxy, Hexyloxy, Hep- 
tyloxy, Octyloxy, 2-Ethylhexyloxy, Nonyloxy, Decyloxy. 2-Methoxyethoxy, 2-Ethoxyethoxy, 2-Propoxye- 
thoxy. 2-Butoxyethoxy, 2-oder 3-Methoxypropoxy, 2-oder 3-Ethoxypropoxy, 2-Methoxybutoxy, 4-Ethoxybu- 
toxy, 3,6-Dioxaheptyloxy, 3, 6-Dioxyaoctyloxy, 5,8-Dioxanonyloxy, 3,6-Dioxadecyloxy oder 5,8-Dioxadecy- 
foxy. 

L steht beispielsweise fGr Methylen, Ethyliden, Ethylen, Trimethylen, isopropyliden Methyiethylen, 
Tetramethylen, 1 ,2-Dimethylethylen Oder 2-Methyltrimethylen. 

T steht beispielsweise fOr Methyl. Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl; Phenyl, 
2-Methylphenyl, 3-Methylphenyi, 4-Methylphenyl, 2-Chorphenyl, 3-Chlorphenyl Oder 4-Chlorphenyl. 

R 1 steht beispielsweise fur Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, 
2-Methylbutyl, Hexyl, 2-Methyl-hexyl Oder Heptyl. 

R steht beispielsweise fur Benzyl, 2-Phenylethyl, 3-Phenylpropyl, 4-Phenylbutyl, 4-Chlorbenzyl, 4- 
Methylbenzyl, Phenoxymethyl, 2-Phenoxy-ethyl, 3- Phenoxy propyl, 4-Phenoxybutyl, Cyclohexyloxymethyl, 
2-Cyclohexyl-oxyethyl, 3-Cyclohexyloxypropyl, 4-Cyclohexyloxybutyl, 2-(2-Methoxy-ethoxy)ethyl, 2-(2-Etho- 
xy ethoxy )ethy I, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl, 2-(2-Phen-oxy ethoxy )ethy I, 4-(2-Methoxyethoxy)butyl, 4-<4-Ethoxy- 
butoxy)butyl, 2-Hydroxy ethyl, 3-Hydroxypropyl, Formyloxymethyl, Acetyloxymethyl, Propionyloxy methyl, 2- 
Formyloxyethyl, 2-Acetyloxyethyl, 2-Buturyloxyethyl, 2-Hexanoyloxy ethyl, 2-Heptanoyloxyethyl, 2-Octanoy- 
loxyethyl, 2-oder 3-Acetyloxy propyl, 2-oder 3-lsobutyryloxypropyl, 4-Fomnyloxy butyl, 4-Acetyloxybutyl oder 
4-(2-Methylbutyryloxy)butyl. 

Bevorzugt sind Pyridonazofarbstoffe der Forrnel I jn der X 1 und X 2 Ci-C4-Alkoxy, das gegebenenfalls 
durch ein Sauerstoffatom unterbrochen ist, und L unverzweigtes Ci-bis OAlkylen bedeuten und der Ring A 
unsubstituiert ist. 

Besonders bevorzugt sind Pyridonazofarbstoffe der Formel I, in der 
n fur die Zahl 3, 
D fur einen Rest der Formel 



wobei X 1 und X 2 gleich oder verschieden sind und unabhangig voneinander jeweils Ci-OAlkoxy, das 
gegebenenfalls durch ein Sauerstoffatom unterbrochen ist, bedeuten und 
fur einen Rest der Formel 



[(CH2)rO]2-T, t(CH2>3-0]2-T oder L-O-COR 1 stehen, wobei L Methylen, Ethylen oder Tetramethylen, T C1-C4- 
Alkyl oder Phenyl und R 1 Methyl oder Ethyl bedeuten. 

Insbesondere sind solche Farbstoffe bevorzugt, in denen X 1 (und X 2 ) Ci-CWUkoxy, insbesondere 
Isobutoxy, 2-Methoxyethoxy, 2-Methoxypropoxy oder 1-Methyl-2-methoxy ethoxy, n die Zahl 3 und T 2- 
Phenoxyethyl bedeuten. 

Weiterhin sind Pyridonazofarbstoffe der Formel I besonders bevorzugt, in der 
n fGr die Zahl 3, 



COX 1 




Oder 
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D fur 2,3-Dichlorphenyl Oder 2,5-Dichlorphenyi und 
R fur einen Rest der Formel 

s L " H W > 1 LHH- C^ ' [[CH 2 )2"0^]2-T , [7cH 2)3-0^2-! Oder 

L-O-COR 1 stehen, wobei L Methylen, Ethylen Oder Tetramethylen, T CrOrAlkyl Oder Phenyl und R 1 Methyl 
Oder Ethyl bedeuten. 

Zur Herstellung der Pyridonazofarbstoffe der Formel I kann man Diazoniumverbindungen von Aminen 
10 der Formel II 
DNH 2 (II), 

in der D die oben genannte Bedeutung besitzt, mit Kupplungskomponenten der Formel III 



HO-^N^O 



CH 3 

CN 



(III) . 



(CH 2 ) -0-R 
20 n 

in der n und R jeweils die oben genannte Bedeutung besitzen , nach an sich bekannten Methoden 
umset2en. Einzelheiten der Herstellung konnen den Beispieien entnommen werden. 

Die erfindungsgema/ten Farbstoffe der Formel i farben Polyester in stark grunstichig gelben Nuancen 
und absorbieren bei einer Wellenlange von < 427 nm. Die Farbungen zeichnen sich durch sehr gute 
Gebrauchsechtheiten aus. Die Baderschopfung bei Farbevorgang ist sehr gut, und gleichzeitig ist die 
Farbtiefe weitgehend unabhangig von der Farbetemperatur. 

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung weiter erlautern. Angaben Qber Prozente beziehen sich 
dabei, sofern nicht anders vermerkt, auf das Gewicht. 



Beispiel 1 

16. 2 g 2,3-Dichioranilin wurden in 40 ml N-Methylpyrrolidon gelost und durch Austragen auf 200 g Eis, 
100 ml Wasser, 30 ml 30 %ige Salzsaure und 3 g eines oxethylierten Oleylamins suspendiert. Dazu tropfte 
man bei 0 bis 5°C 30 ml einer 3,33 normalen Natriumnitritlosung und ruhrte eine Stunde bei OberschuB an 
salpetriger Saure. Dann wurde mit wenig Aminosulfonsaure dieser Uberschu/3 entfernt und die Diazonium- 
salzlosung langsam auf ein Gemisch der Kupplungskomponente ausgetragen, das wie folgt bereitet wurde: 

30,4 g 1-(3-Benzyloxypropyl)-2-hydroxy-3-cyano-4-methyipyrid-6-on wurden mrt 12 g Natrium hydrogen- 
carbonat in 200 ml Wasser bei Raumtemperatur gelost und filtriert. Das Filtrat wurde mit 300 g Eis gekuhlt 
und mit 30 g Natriumhydrogencarbonat versetzt. 

Das Diazoniumsalz war unmittelbar nach der Vereinigung der Komponenten verbraucht. Der gebildete 
Farbstoff der Formel 

CI CI H 3 C CN >?max. = 423 nm 

fX-H = N-O=0 UCet0n> 
N\ / — , Fp.: 164 °C 

HO C 3 H 6 -0-CH 2 --^3 * 

wurde durch Absaugen, Waschen mit Wasser und Trocknung bei 80°C gewonnen. Er farbt Polyester nach 
dem HT-Verfahren bereits bei 125°C in grunstichig gelben Tonen, wobei das waBrige Farbeband voll- 
standig ausgezogen wird. Die Farbungen besitzen sehr gute Licht-, Wasch-und Bugelechtheiten. 
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Beispiel 2 



19.65 g 2,4, 5-Trichloranilin wurden mit Wasser und 1,0 g eines oxethylierten Olylamins gemischt und 
mit 40 ml 30 %iger Salzsaure verriihrt. Das Gemisch brachte man sodann mit Wasser auf ein Volumen von 

5 800 ml und eine Temperatur von 10°C und liefi dazu 30 ml einer 3,33 normalen Natriumnitritlosung 
einflieflen. Nach zweistUndigem ROhren bei ca. 15°C wurde QberschOssige salpetrige Saure mit wenig 
Aminosulfonsaure zerstSrt und die Diazoniumsalzlosung filtriert Dem Filtrat liefl man dann die Losung von 
28,5 g 1-(4-Hydroxy-3-butoxypropyl)-2-hydroxy-3-cyancM-methylpyrid-6-on in 200 ml Wasser zuflieflen und 
ruhrte wenige Minuten nach, bis das Diazoniumsalz verbraucht war. Aus dem Reaktionsgemisch wurde der 

to Farbstoff der Formel 

CI H 3 C CN 

*max. = 4 25 nm 



75 ci HO C 3 He-0-C<,H 8 0H 



abgesaugt, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Er farbt Polyester nach dem HT-Verfahren mit sehr 
hohen Echtheiten. 

20 

Beispiel 3 



25 



30 



19,65 g 2, 4, 5-Trichloranilin wurden gema/3 Beispiel 2 diazotiert und filtriert. Die Diazoniumsalzlosung 
gofl man auf ein Gemisch, das durch Austragen einer LQsung von 33,8 g 1 -(4-Acetoxy-3-butoxy propy l)-2- 
hydroxy-3-cyano-4-methylpyrid-6-on in 300 ml Essigsaure auf 400 g Eis bereitet wurde. Kurz darauf war 
das Diazoniumsalz aufgebraucht. Man saugte ab, wusch mit Wasser neutral und trocknete bei 60° C. 

Das erhaltene gel be Pulver der Formel 



CI H 3 C CN 

--^^—N = N— <^^0 *nax. = 4 25 nm 

CI HO C3H6-0-Ci»He-0-C0CH3 



farbt Polyester im gleichen Farbton und mit gleichen Echtheiten wie der Farbstoff des Beispiels 2 bei noch 
etwas besserem Badauszug und somit verbesserter Farbausbeute. 

Der gleiche Farbstoff wird erhalten, wenn man den Farbstoff des Beispiels 2 in EssigsSure kocht und 
das reaktionswasser ausdestilltert Isoiiert wird durch Fallung mit Wasser und Absaugen. 

Die in der folgenden Tabelle 1 aufgefQhrten Farbstoffe der Formel 



45 




(CH 2 ) -0-R 
n 

werden in analoger Weise erhalten werden. Ihre Farbe-und Echtheitseigenschaften sind denen der in den 
Beispieen 1 bis 3 beschriebenen Farbstoffe Shnlich. 

50 
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70 



75 



TaDelLe 1 

20 





Beispiel 
Nr. : 


X 


R 


n 


nm 


25 


4 


2.3-Clz 




3 


422 




5 


2,5-Cl 2 


(CH 2 ) 2 -0-H^^ 


3 


423 




6 


2.5-Cl 2 . 


CH2 "0 


3 


423 


30 


7 


2,4,5-Cl 3 




3 


426 




8 


2,4,5-013 


(CH 2 ) 2 -0— 


3 


426 


35 


9 


2,4,5-Cl 3 




2 


426 




10 


2,4 .5-CI3 


(CH 2 ) 2 -0-^3^ 


2 


426 


40 


1 r 


2.3-C12 


(CH 2 ) 2 -0-^3^ 


2 


422 



45 



so 
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Tabelle 1 (Forts.) 





fleispiel 
Nr. : 


X 


R 


n 


>?max . 
nm 


70 
75 


12 
13 
14 
15 
16 


2.5-Cl 2 

3,4-Cl 2 

3,4-Cl 2 

4-CN 

4-CN 


(CH 2 )2-0— <Q> 
(CH 2 ) 2 -0— 

CH 2 -^Q 
tCH 2 )2-0-<^^ 


2 
3 
3 
3 
3 


423 
425 
425 
423 
423 


20 


17 


2,3-Cl 2 


( CH 2 ) 2 -0- ( CH 2 ) 2-0-^3^ 


3 


422 


25 


18 
19 
20 


2 t 5-Cl 2 
2,3-Clz 
2,5-Cl 2 


( CH 2 ) 2-0- ( CH 2 ) 2-0— 


3 
3 
3 


423 
422 
423 


30 


21 


2.3-C12 


(CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 -0-C<,H 9 


3 


422 


22 


2.5-C12 


(CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 -0-CvH 9 


3 


423 




23 


2.3-Cl 2 


<CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 -0-C 2 H S 


3 


422 


35 


24 


2.5-Cl 2 


(CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 -0-C<,H 9 


3 


423 




25 


2 ( 4 ( 5-Cl 3 


(CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 -0-C<,H 9 


3 


426 


40 


26 


4-CN 


( CH 2 ) 2 0- I CH 2 ) 2 -0— 


3 


423 




27 


2.5-Clz 


(CH 2 U-0-C0CH 3 


3 


423 


45 


28 


2,5-Cl 2 ' 


(CH 2 U-0-C0C 2 H 5 


3 


423 




29 


2 ,3-Cl2 


(CH 2 U-O-C0CH(CH 3 ) 2 


3 


421 


50 


30 


2.3-C12 


{CH 2 U-0-COC 2 H 5 


3 


421 




31 


2,3-Cl 2 


(CH 2 U-0-C0CH 3 


3 


421 


SS 


32 


3,4-Cl 2 


(CH 2 )i>-0-C0CH 3 


3 


425 
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TabelJLe 1 (Forts. ) 



Beispiel 
Nr. : 


X 


R 


n 


£max . 
nm 


33 


2,4.5-Cl 3 


(CH 2 ) 2 -0-C0C 2 Hs 


2 


425 


34 


2.4.5-C13 


(CH 2 )v-0-.C0H 


3 


425 


35 


2 ( 3-Cl 2 


<CH 2 ) 3 -0-COC 2 H S 


3 


421 


36 


2,5-Cl 2 


CCH 2 ) 3 -0-C0C 2 H 5 


3 


423 


37 


4-CN 


(CH 2 )i>-0-C0C 2 H 5 


3 


423 



70 



75 



20 



25 



30 



Beispiel 38 

Eine Losung von 19,3 g 3-Aminobenzoesaureisobutylrester in 90 ml 10 %iger Salzsaure wurde mit Eis 
auf -5 bis -8°C abgekuhlt. Dazu gab man rasch 31 ml einer waBrigen, 23 %igen Natriumnitritlosung und 
ruhrte das Gemisch 1 Stunde bei 0/5°C. Dann zerstorte man Qberschussige salpetrige Saure wie ubiich 
und erhohte den pH-Wert der Reaktionsmischung mit eiskalter ca. 15 - 20 %iger natronlauge auf 2,0 bis 
2,5. Danach wurde die Diazoniumsalzlosung langsam auf ein Gemisch der Kupplunskomponente ausgetra- 
gen, das wie folgt bereitet wurde: 30, 4 g l-(3-Benzyloxypropyl)-2-hydroxy-3-cyano-4-methylpyrid-6-on 
wurden mit 12 g Natrium hydrogencarbonat in 400 ml Wasser bei Raumtemperatur gelost und filtriert Das 
Filtrat wurde mit 100 g Eis gekuhlt und mit 30 g Natriumhydrogencarbonat versetzt. Das Diazoniumsalz war 
unmittelbar nach der Vereinigung der Komponenten verbraucht Der gebildete Farbstoff der Formel 



'35 



(i)C^H 9 0C0 



H 3 C CN 



X : 422,5 nm 
max 

( Aceton ) 



HO \ 



C 3 H 6 -0-CH 2 — 



Fp. 



122 °C 



40 



wurde durch Absaugen, Waschen mit Wasser und Trocknung bei 80 °C gewonnen. 

Er farbt Polyester nach dem HT-Verfahren bereits bei 125°C in grtinstichig gelben Tonen, wobei das 
waflrige Farbeband vollstandig ausgezogen wird. Die Farbungen besitzen sehr gute Licht-, Wasch-und 
Bugelechtheiten. 



Beispiel 39 

22,8 g 3-Amono-4-chlor-benzoesaureisobutylester wurden mit 150 ml Wasser, 0.5 g eines oxethylierten 
Oleylamins und 30 ml 30 %iger Salzsaure verruhrt. Das Demisch kiihlte man mit Eis auf -5°C ab und liefl 
dazu 31 ml einer 3,33 normalen Natriumnitritlosung einf lie/ten. Nach zweistundigem Ruhren bei ca. 15°C 
wurde Qberschussige salpetrige Saure mit wenig Aminosulfonsaure zerstort. Zur Diazoniumsalzlosung lie/3 
man dann die Losung von 28,5 g 1-[3-{4-Hydroxybutoxy)propyl]-2-hydroxy-3-cyano-4-methyipyrid-6-on in 
400 ml Wasser zuflieflen und ruhrte wenige Minuten nach, bis das Diazoniumsalz verbraucht war. Aus dem 
Reaktionsgemisch wurde der Farbstoff der Forme! 
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(L)UH 9 0CO H 3 C CN * 422 nm 

Cl HO \ 

CaHe-O-Ci^HflOH 

abgesaugt. mit Wasser gewaschen und getrocknet. Er farbt Polyester nach dem HT-Verfahren mil sehr 
hohen Echtheiten. 



Beispiel 40 



22,8 g 3-Amino-4-chlorben2oesaureisobutylester wurden gema/J Beispiel 39 diazotiert. Die Diazonium- 
T5 salzldsung goss man auf ein Gemisch, das durch Austragen einer Losung von 33.8 g 1-[3-(4-Acetoxybu- 
toxy)propyI]-2-hydroxy-3-cyano-4-methyipyrid-S-on in 300 ml Essigsaure auf 400 g Eis bereitet wurde. Kurz 
darauf war das Diazoniumsalz aufgebraucht. Man saugte ab, wusch mit Wasser neutral und trocknete bei 
60 °C. Das erhaltene gelbe Pulver der Formel 

20 (i)d,H 9 0C0 H 3 C CN i : 422 nm 

Cl HO \ 

C 3 H 6-0-C H 8-0-CO C H 3 

25 

fSrbt Polyester im gleichen Farbton und mit gleichen Echtheiten wie der Farbstoff des Beispiels 39 bei noch 
etwas besserem Badauszug und somit verbesserter Farbausbeute. 

Der gleiche Farbstoff wurde erhalten, als man den Farbstoff des Beispiels 39 in Essigsaure kochte und 
30 das Reaktionswasser ausdestiiierte. Isoliert wurde durch Faliung mit Wasser und Absaugen. 



Beispiel 41 

35 Eine Losung von 19,3 g 3-Aminobenzoesaureisobutyiester in 90 ml 10 %iger Salzsaure wurde mit Eis 
auf -5 bis -8°C abgekuhlt. Dann gab man rasch 31 ml einer waBrigen, 23 %igen Natriumnitritlosung hinzu 
und ruhrte das Gemisch 1 Stunde bei 0 bis 5°C. Dann zerstorte man OberschOssige salpetrige Saure wie 
ublich und erhohte den pH-Wert der Reaktionsmischung durch Zugabe eiskalter, ca. 15 - 20 %iger 
Natronlauge auf 2,5 - 3,5. 

40 Danach lie/2 man unter sehr guter Rtihrung eine Losung von 29 g 1 -(3-Cyclo-hexy loxypropy l)-2- 
hydroxy-3-cyano-4-methyl-pyrid-6-on in 460 ml Wasser und 9 g 50 %iger Natronlauge zulaufen. An- 
schlieflend stellte man den pH-Wert der Reaktionsmischung mit Natronlauge auf 5 bis 7,5, erhitzte die 
Farbstoffsuspension mit Dampfdruck auf 80-95°C, temperte und isolierte wie Oblich. Man erhielt 49,3 g 
eines geiben Pulvers das bei 167°C schmilzt und sich in Aceton gelb lost. 

45 Xmax: 422.5 nm, Schmp.: 167°C. 

In analoger Weise werden die in den nachfolgenden Tabellen 2 und 3 aufgeftlhrten Farbstoffe erhalten. 
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Tabelle 2 



H 3 C CN 



70 



75 



20 



25 



35 



40 



50 



Bsp. 
Nr. 



42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

30 4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 



55 



57 
58 

59 



W0 2 C 

w 

C 2 H 5 

C 2 H S 

C 2 H 5 

CH 3 

CH 3 

C 3 H 7 (n) 

C 3 H 7 (n) 

Ci,H 9 (n) 

C^H 9 (n) 

CvH 9 (i) 

Ci>H 9 (n> 

Cx,H 9 (n) 

CtH 9 <i) 

C5Hn(n) 

C 3 H 6 CHCH 2 
CH 3 

(CH 3 ) 2 CH(CH 2 ) 2 

CH 3 CHCH 2 
0CH 3 

CH 3 0CH 2 CH 
CH 3 



= 



HO \ 



(CH 2 ) 



CI 
CI 
H 
H 

CI 
CI 
H 
H 

CI 

CI 

CI 

H 

H 

H 

H 

H 

H 



n i?max [nm] Farbton auf Polyester 
in Aceton 



2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

3 
3 



422 

422,5 

422,2 

422.2 

422 

422 

422.5 

422,5 

422 

422 

422 

422,5 

422 

422.5 

422.5 

422.5 
422.5 

422.5 



grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 
grunstichiges Gelb 

grunstichiges Gelb 
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Tabelle 3 



TO 



T5 



20 



Bsp. 
Nr. 



60 
61 
62 
63 



25 



30 



35 



45 



50 



55 



CH 3 
CH 3 
CH 3 
CH 3 



64 CH 3 



65 C 2 H 5 

66 {CH 3 ) 2 C 2 H£> 

67 C 2 H 5 

68 C 2 H 5 

69 C 3 H 7 (n) 

70 C 3 H 7 (n) 
40 71 C 3 H 7 (n) 

72 C 3 H 7 (n) 

73 C 3 H 7 (i) 

74 C 3 H 7 (i) 

75 C 3 H 7 (i) 

76 C<,H 3 (n) 

77 C^Hgtn) 

78 CH 3 



0 268 897 



H 3 C CN 



W0 2 C 



0^ N = N^Wo 



HO \ 



H 

CI 

H 

H 



H 
H 
H 

H 
H 



C 3 H 6 0R 



CH 2 C 6 H 5 
CH 2 C 6 H 5 
CH 2 CH 2 C 6 H 5 
CH 2 CH 2 0C 8 H S 



/{max [nm] 
in Aceton 



422.7 
422 
423 
423 



Farbton auf 
Polyester 



grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 



H CH 2 CH 2 0— ^3^— CH 3 423 grunstichig gelb 



H CH 2 C 6 H S 
H CH 2 C 6 H 5 
CI CH 2 C 6 H 5 
H CH 2 CH 2 0C 6 Hs 
H CH 2 CH 2 0C 6 H S 
H CH 2 C 6 H 5 
CI CH 2 C 6 H S 
CI CH 2 CH 2 0C 6 H 5 
CI CH 2 CH 2 0C 6 H 5 
CH 2 CH 2 0C 6 H S 
CH 2 C 6 H 5 
CH 2 C 6 H 5 
CH 2 CH 2 0C 6 H 5 



CHCH 2 0C 6 H 5 
CH 3 



422.5 grunstichig gelb 

422.5 grunstichig gelb 

422,2 grunstichig gelb 

423 grunstichig gelb 

423 grunstichig gelb 

422,5 grunstichig gelb 

422 grunstichig gelb 
422,5 grunstichig gelb 
422,5 grunstichig gelb 

423 grunstichig gelb 
422 grunstichig gelb 

422 grunstichig gelb 

423 grunstichig gelb 
423 grunstichig gelb 
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Tabelle 3 (Forts. ) 



H 3 C CN 



W0 2 C 



0^ = N -£3=° 



HO \ 



C 3 H 6 0R 



Bsp . 
Nr . 



79 
80 
81 
82 
83 
84 

85 

86 

87 

88 

89 
90 
91 
92 
93 
94 



CvH 9 (i) 

C 5 H11(n) 

C 5 H1 1 (n) 

C 5 H11 (n) 

(CH 3 ) 2 CH(CH 2 ) 2 

CH 3 CHCH 2 
OCH 3 



CH 3 CHCH 2 
OCH 3 



CH 3 CHCH 2 
0CH 3 



CH3OCH2CH 
CH 3 



CH 3 0CH 2 CH 
CH 3 



C 6 Hi 3 
C^Hgd) 
C«,H 9 (i) 
CH 3 



H 
H 

CI 
H 
H 
H 



(CH 2 ) 2 C 6 H S 

CH 2 C 6 Hs 

CH 2 C 6 H 5 

CH 2 CH 2 0C 6 H5 

CH 2 CH 2 0C 6 H5 

CH 2 CH 2 0C 6 H S 



CI CH 2 CH 2 0C 6 H 5 

H CH 2 C 6 H 5 

H CH 2 C 6 H 5 

H C<,H 8 0C0CH 3 

H C4>H 8 0C0CH 3 

H C^H fl 0C0CH 3 

H CitHeOH 

H (C 2 H(,0) 2 C 6 H5 

H (C 2 H<>0> 2 C^H 9 

H C 2 H<,C6H 5 



/?max [ nm] 
in Aceton 



422 
422 
422 
423 
423 
423 

422.5 

422 

422 

422 

422 
422 
422 
423 
422 
423 



Farbton auf 
Polyester 



grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 
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Die in der folgenden Tabelle 4 aufgefOhrten Farbstoffe der Formel 



H 3 C CN 



W0 2 G 



: -0~ N = N -t^' 



HO \ 

(CH 2 ) -0-R 
n 



werden in analoger Weise erhalten. Ihre FSrbe-und Echtheitseigenschaften sind denen der in den Beispie- 
len 38 bis 41 beschriebenen Farbstoffe Shnlich. 



Tabelle 4 



75 Bsp. 
Nr. 



20 



25 



30 



35 



95 CH 3 



96 Ci>H 9 (i) 



97 C^H 3 (i) 



98 CH 3 



40 



45 



50 



55 



<CH 2 ) 2-0-^3^ 

<ch 2 ) 2 -o— 

CH 2 ^3 



99 CH 3 0C 2 Hi> (CH 2 ) 2 -G-^^ 



100 CH 3 0C 2 H^ 



101 C 2 H 5 0C 2 Hi> . (CH 2 ) 2 



H>-0 



102 C 2 H 5 



103 C 3 H 7 (n) 



104 C 3 H 7 (i) 



105 C 2 H 5 



(CH 2 ) 2 -0--(Q > 
<CH 2 ) 2 -0-<£^ 

<CH 2 ) 2 -0— 



CH 2 -CH-0— 
CH 3 



imax [nm] 
in Aceton 



427 



427 



427 



427 



427 



427 



427 



427 



432 



427 



427 



Farbton auf 
Polyester 

gelb 



gelb 



gelb 



gelb 



gelb 



gelb 



gelb 



gelb 



rotstichig 
gelb 



gelb 



gelb 
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Die in der foigenden Tabelle 5 aufgeftihrten Farbstoffe der Formel 

C0 2 W H 3 C CN 



CI- 



-<3- N = N -0=° 

HO \ 

(CH 2 ) -0-R 
n 



io werden in anaioger Weise erhalten. Ihre Farbe-und Echtheitseigenschaften sind denen der in den Beispie- 
len 38 bis 41 beschriebenen Farbstoffe ahnlich. 



75 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



Tabelle 5 
Bsp. 
Nr. 

106 



W 



CH 3 

T07 C^H 9 (i) 

108 CH 3 

109 C v H 9 (i) 

110 CH 3 0C 2 H^ 

111 CH 3 0C 2 Hz, 

112 C 2 H 5 

113 C 2 H S 

1U C 3 H 7 (i) 

115 C<,H 9 (n) 

116 CH 3 0CH 2 CH 

0CH 3 

117 CH 3 

118 C v H 9 (i) 

119 CH 3 0C 2 H v 



(CH 2 ) 2 -0-H^^ 
(CH 2 ) 2 -0-^J^ 

CH 2~0 
(CH 2 ) 2 -0-(^^ 

ch *-<0 

(CH 2 ) 2 -0-H^^ 

CHCH 2 -0— 
CH 3 

(CH 2 ) 2 -0— 

(CH 2 ) 2 -0-H^3 

CH 2 -^) 

-d> 



Amax [nm] 
in Aceton 



427 



427 



426 



426 



427 



426 



427 



427 



427 



427 



426 



426 



426 



426 



Farbton auf 
Polyester 

gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 

gelb 
gelb 
gelb 

gelb 
gelb 
gelb 
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Die in der folgenden Tabelle 6 aufgefuhrten Farbstoffe der Forme! 

C0 2 W H 3 C CN 



ci-0-* = n-0= ( 

CI HO \ 



HO \ 

(CH 2 ) -0-R 
n 

io werden in analoger Weise erhalten. Ihre Farbe-und Echtheitseigenschaften sind denen der in den Beispie- 
len 38 bis 41 beschriebenen Farbstoffe ahnlich. 



75 



Tabelle 5 

Bsp. W 
Nr. 



120 CH 3 
20 121 CH 3 0C 2 H<, 
122 CH 3 0C 2 H<> 



25 



30 



35 



123 CH 3 0CH 2 CH 

CH 3 

124 CH 3 0CH 2 CH 



40 



50 



55 



CH 3 



125 C 2 H 5 



126 C 2 H 5 0C 2 Hi, 



127 CH 3 



^ 128 CH 3 0C 2 Hi, 
129 CH 3 



130 CH 3 

131 CH 3 



(CH 2 ) 2-0-^7^ 
(CH 2 ) 2 ~0-<^^ 

CH 2~0 

(CH 2 )r-o— 

CH 2~0 

(CH 2 ) 2 -0— 

-o 

C 2 Hi t 0C 2 Hv0C( t H 9 
C 2 H<>0C 2 H<>0C 2 H 5 
C4H 8 0C0CH 3 



£max tnm] 
in Aceton 



413 



413 



413 



413 



413 



4 13 



413 



413 



413 



413 



413 



413 



Farbton auf 
Polyester 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



stark grun- 
stichiges gelb 



Die in den folgenden Tabellen 7 bis 10 aufgeftihrten Farbstoffe werden in analoger Weise erhalten. Ihre 
Farbe-und Echtheitseigenschaften sind denen der in den Beispielen 38 bis 41 beschriebenen Farbstoffe 
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ahnlich. Die Farbstoffe der Tabellen 8 bis 10 sind insbesondere fur den Atzdruck geeignet. 



s Tabelle 7 



70 



75 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



Y C0 2 W H 3 C CN 
Z HO \ 

C 3 H 6 0R 



Bsp . 
Nr. 


W 


Y 


z 


R 


i?max [ nm] 
in Aceton 


Farbton auf 
Polyester 


132 


CH 3 


CI 


H 


CH 2 C 6 Hs 


423 


grunstichig 
gelb 


133 


CH 3 


CI 


H 


C 2 H<tOC 6 H 5 


423 


grunstichig 
gelb 


134 


CH 3 


CI 


H 




423 


grunstichig 
gelb 


135 


C(,H 9 (i) 


CI 


H 




423 


grunstichig 
gelb 


136 


C v H 9 (i) 


CI 


H 


CH 2 C 6 Hs 


4 23 


grunstichig 
gelb 


137 


C<,H 9 (i) 


CI 


H 


C 2 H£,0C 6 H 5 


423 


grunstichig 
gelb 


138 


CH 3 0CH 2 CH 


CI 


H 


C 2 H<,0C 6 H 5 


423 


grunstichig 
gelb 




CH 3 










139 


CH 3 0CH 2 CH 
I 

CH 3 


CI 


H 


CH 2 C 6 H 5 


423 


grunstichig 
gelb 


no 


CH 3 0CH 2 CH 
CH 3 


H 


CI 


CH 2 C 6 «5 


421 


grunstichig 
gelb 


4 L 4 
141 


Cn 3 


u 
n 


CI 


CH 2 C6ns 


4 2 1 


grunstichig 
gelb 


142 


CH 3 


H 


CI 


CH 2 CH 2 0C 6 H 5 


421 


grunstichig 
gelb 


143 


CH 3 


H 


CI 


<»> 


421 


grunstichig 
gelb 


144 


C^H 9 (i) 


H 


CI 


"<H> 


421 


grunstichig 
gelb 


145 


C^H 9 (i) 


H 


CI 


CH 2 C 6 H S 


421 


grunstichig 
gelb 


146 


C<*H 9 (i) 


H 


CI 


C 2 Hi f .0Q 6 Hs 


421 


grunstichig 
gelb 


147 


CH 3 0CH 2 CH 
CH 3 


H 


CI 


C 2 H^0C 6 H 9 


421 


grunstichig 
gelb 












148 


CH 3 0CH 2 CH 


H 


CI 


CH 2 C 6 H 5 


421 


grunstichig 
gelb 



55 



CH 3 
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Tabelle 8 



C0 2 W H 3 C CN 



10 



Bsp. 
Nr. 



75 H9 
150 
1 5 1 



20 



25 



152 



153 



40 



154 

30 155 
156 

35 1 " 

158 
153 
160 
161 
162 
163 
50 164 
165 
166 



45 



wo 2 c 



HO \ 



C 3 H 6 OR 



55 



167 



CH 3 
CH 3 
CH 3 
CH 3 

CH 3 

C 2 H 5 

(CH 3 ) 2 C 2 Ht> 

C 2 H S 

C 2 H S 

C 3 H 7 (n) 

C 3 H 7 (n) 

C 3 H 7 (n) 

C 3 H 7 (n) 

C 3 H 7 (i) 

C 3 H 7 (i) 

C 3 H 7 (i) 

C<,H 9 (n) 

C^H 9 (n) 

C<*H 9 <i> 



CH 2 C 6 H 5 
CH 2 C 6 H 5 
CH 2 CH 2 C 6 H S 
CH 2 CH 2 0C 6 H 5 



4max [nm] 
in Aceton 



422 
422 
422 
423 



CH 2 CH 2 

CH 2 C 6 H S 

CH 2 C 6 H 5 

CH 2 C 6 H 5 

CH 2 CH 2 0C 6 H S 

CH 2 CH 2 0C 6 H S 

CH 2 C 6 H S 

CH 2 CeHs 

CH 2 CH 2 0C 6 H 5 

CH 2 CH 2 0C 6 H 5 

CH 2 CH 2 0C 6 H S 

CH 2 C 6 H S 

CH 2 C 6 H S 

CH 2 CH 2 0C 6 H S 

CH 2 CH 2 0C 6 H S 



CH 3 4 23 

422 
422 
422 
423 
423 
422 
422 
423 
423 
423 
422 
422 
423 
423 



Farbton auf 
Polyester 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
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Tabelle 8 (Forts. ) 



TO 



Bsp. 
Nr. 



rs 168 
169 



20 



25 



35 



40 



50 



170 
171 
172 
173 



30 1 74 



175 



176 



177 



45 178 
179 



55 



180 
181 
182 
183 



W0 2 C 
W 

C*H 9 (i> 

C 5 H1 1 (n) 

C 5 H11 (n) 

C 5 H11 in) 

(CH 3 ) 2 CH(CH 2 ) 2 

CH3CHCH2 
OCH3 

CH3CHCH2 

acH 3 

CH3CHCH2 
0CH3 

CH3OCH2CH 

CH 3 

CH30CH2CH 
CH3 

C^H 9 (i) 

C<,H 9 (n) 

C 6 H 13 

C*H 9 (i) 

C<>H 9 (i) 

CH 3 



C0 2 W H 3 C CN 

0^ M = N ^> t 



HO \ 



C 3 H 6 0R 



(CH2) 2 C S H 5 

CH2C 6 H S 

CH 2 C 6 H 5 

CH2CH2OC6H5 
CH 2 CH20C 6 H S 

CH2CH20C 6 H S 

CH2CH2OC6H5 

CH 2 C 6 H 5 

CH 2 C 6 H 5 

CvH 8 0C0CH 3 

C4H8OCOCH3 
UH a 0C0CH 3 
UH a 0H 

<C 2 h\0) 2 C 6 H 5 
{C 2 H^0) 2 Ci,H 9 
C 2 H(,C 6 H 5 



y?max [nm] 
in Aceton 



422 
422 
422 
423 
423 
423 

422,5 

422 

422 

422 

422 
422 
423 
423 
422 
423 



Farbton auf 
Polyester 



grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 

grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 
grunstichig gelb 



18 

BNSDOCID: <EP 0268897A1 J_> 



m 



0 268 897 



Tabelle 9 



10 



75 



20 



30 



35 



40 



45 



SO 



55 



C0 2 W H 3 C CN 

' 

W0 2 C HO \ 



0^ n = n -0==° 



Bsp. 
Nr 


W 


n 


ilmax Cnm] 

in A c ft t" n n 


Farbton auf Polyester 


1 A4 




2 


422 

^ w t 


yi una ^iviiiyco wcxu 


1 as 


f oHe 
*• 2 n 5 


3 


423 


y i u 11 9 ujtViiiy 0 0 voxw 


1 A 6 


C^Hc 
v*2 n 5 


3 


■r fc w 




1 ft 7 


v»n 3 


"5 
•J 


T C J 




1 A ft 






*r c 0 


nntncf'i rhi noc Cal h 

gruns licniges qcjlu 


1 A Q 


r-u_ # n \ 
V»3n7 \ n J 


-5 


* c J 


yr unaiiuiiiycs uciu 


1 q n 


3 "7 » n * 


J 




yi una LiLiiiyyi ucxu 


191 


C<,Hg(n) 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


192 


C<,Hg(n) 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


193 


C(,Hg(i) 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


194 


C^Hgtn) 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


195 


CirHg{n) 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


196 




2 


422 


grunstichiges Gelb 


197 


C5H11 (n) 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


198 


C 3 H 6 CHCH 2 
CH 3 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


199 


(CH 3 )2CH(CH 2 )2 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


200 


CH 3 CHCH 2 
OCH3 


3 


423 


grunstichiges Gelb 


201 


CH 3 0CH 2 CH 
CH 3 


3 


423 


grunstichiges Gelb 
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Tabelle 10 



10 



75 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



Bsp. V 
Nr. 



202 C0 2 CH 3 

203 CO2CH3 
2D*- CO2CH3 

205 CO2CH3 

206 CO2CH3 

207 CO2CH3 

208 CO2CH3 

209 CO2CH3 

210 CO2CH3 

211 CO2CH3 

212 CO2CH3 



Q V H 3 C- CN 

W0 2 C HO \ 

C 3 H 6 0R 



213 
214 
215 
216 



H 
H 



C 3 H 7 (i> CH 2 C 6 H5 

C*H 9 (n) CH 2 C 6 H 5 

C^Hg(n) C 2 H<,0C 6 H S 

C^HgCn) ~^J^ 

d,H 9 (i} ~^j*y 

Cz,H 9 (i) CH 2 C 6 Hs 

C<,H 9 (i) C 2 Hi,0C 6 Hs 

C<,H 9 (i) C^Ha0C0CH 3 

C2HvOC 2 H 5 CH 2 C 6 H 5 

C 2 H<>0C<>H 9 CH 2 C 6 H5 

C 2 H< r 0C^H 9 C 2 h\0C 6 H 5 



H C02C 3 H 7 (i) C 3 H 7 (i) C 2 H^0C 6 Hs 

H CO2C3H7U) C 3 H 7 (i) CH 2 C 6 H 5 

H C0 2 C 3 H 7 (i) C 3 H 7 (i) UH 8 0C0CH 3 

H C0 2 C 3 H 7 (i) C 3 H 7 (i) 



Amax [nm] 
in Aceton 



422 



55 217 CO2CH3 



C 6 H 13 (n) C2H^0C 6 H 5 



422 

422 

422 

422 

422 

423 

423 

422 

422 
423 
419 
420 
420 
419 
422 



Farbton 
auf Polyester 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 



grunstichiges 
gelb 

grunstichiges 
gelb 

stark grun- 
stichig gelb 

stark grun- 
stichig gelb 

stark grun- 
stichig gelb 

stark grun- 
stichig gelb 

grunstichiges 
gelb 
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Anspriiche 

s 

1. Pyridonazofarbstoffe der Formel I 



CH 3 

D-N = N^^W-CN 
70 IT- ( I ) i 

(CH 2 ) -0-R 
n 

75 in der 

n fur die Zahl 2 Oder 3, 

D fOr 2,3-Dich!orphenyi f 3,4-Dichlorphenyl, 2 f 5-Dichlorphenyt, 2,4,5-Trichlorphenyl, 4-Cyanophenyl Oder 
einen Rest der Formel 

20 Y _C0X1 



z 

25 

in der X 1 CrC*-Alkyl Oder Ci-C«rAlkoxy, das gegebenenfalls durch ein oder mehrere Sauerstoffatome 
unterbrochen ist, Y Wasserstoff, Chlor oder den Rest COX 2 , in dem X 2 die Bedeutung von Ci-Cio-Alkoxy, 
das gegebenenfalls durch ein oder rnehrere Sauerstoffatome unterbrochen ist, besitzt und Z Wasserstoff 
oder Chlor bedeuten und 
M fOr einen Rest der Formel 

35 [1--OJ2-T, L-OH oder L-O-COR 1 , wobei L gegebenenfalls verzweigtes Ci-C*-Alkylen, T Ci-Cr-Alkyl oder 



-<*> 

40 und R 1 Wasserstoff oder Ct-CrAikyl bedeuten und der Ring A jeweils durch Methyl oder Chlor substituiert 
sein kann, oder fur den Fall, da/3 D den Rest 

Y COX 1 



45 




z 



bedeutet, auch fur Cyclohexyl stehen, 
so mit der MaBgabe, da£ wenn D den Rest 

Y COX 1 

55 I 

z 

bedeutet und wenn dabei Y und Z gleichzeitig Wasserstoff bedeuten, der Rest COX 1 nicht in ortho-Position 
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v 



5 



70 



75 



zur Azobrucke steht. 

2. Pyridonazofarbstoffe gema/3 Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafl 
n fur die Zahl 3, 
D fur einen Rest der Formel 

COX 1 

Oder -<^3 ' 
COX 1 COX 2 

wobei X 1 und X 2 gleich oder verschieden sind und unabhangig voneinander jeweils CrCWUkoxy, das 
gegebenenfalls durch ein Sauerstoffatom unterbrochen ist, bedeuten und 
fur einen Rest der Forme! 



[(CH 2 )-0] 2 T, [(CH 2 )rOJrT oder L-O-COR 1 stehen, wobei L Methylen, Ethylen oder Tetramethylen, T C1-C4- 
20 Alkyl oder Phenyl und R 1 Methyl oder Ethyl bedeuten. 

3. Pyridonazofarbstoffe gemafl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da/3 
n fur die Zahl 3, 

D fur 2,3-Dichlorphenyl oder 2,5-Dichlorphenyl und 
R fur einen Rest der Forme! 

25 
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[(CH 2 )2-0]2-T, [(CH^yOk-T oder L-O-COR 1 stehen, wobei L Methylen, Ethylen oder Tetramethylen, T Ct-Gr- 
3a Alkyl oder Phenyl und R 1 Methyl oder Ethyl bedeuten. 
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